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Wassrige Kuhlmittel fur die Motoreneinlaufphase enthaltend 
Ammoniumsalze von Phthalsauremonoamiden 



Die vorliegende Erfindung betriffi ein wassriges Kuhlmittel, das gute 
Dampfraumkorrosionsinhibitoreigenschaften durch den Zusatz von 
Ammoniumsalzen von Phthalsauremonoamiden aufweist, insbesondere fur die 
Motorspmslxeckenkonservierung. Die erfindungsgemaBen Kuhlmittel werden 
bevorzugt wahrend der Einlaufphase neu gebauter Motoren eingesetzt 
(MotoreinlaufHussigkeiten). 

Neu gebaute Motoren werden generell nach dem Zusammenbau kurzen Probe- 
und Testlaufen unterzogen. Die dabei benutzten Kuhlmittel sind solche auf 
Olbasis oder auf Basis von Monoethylenglykol oder Monopropylenglykol. Haufig 
wird aus Kostengriinden axif die tlblichen, in Kraftfahrzeugen verwendeten 
Ktihlmittelkonzentrate zuruckgegriffen, die dann noch weiter verdtinnt werden. 

Nach erfolgreicher Einlaufphase wird dann das Kuhlmittel abgelassen und der 
Motor bis zum endgultigen Einbau in das Fahrzeug zwischengelagert. Dabei 
treten haufig Korrosionsprobleme auf, da die sogenannte Motorspiilstrecke, also 
die Kuhlkanale, immer noch Reste des Kiihlmittels enthalt. Durch Verdampfen 
entsteht dann innerhalb der Motorsptilstrecke eine Atmosphare mit einer erhohten 
Feuchtigkeit. Diese Feuchtigkeit kann nicht oder nur sehr langsam entweichen. 
Solche Atmospharen sind stark korrosionsfordemd, wodurch wahrend der 
erwahnten Lagerung der Motoren vielfach Korrosion in unterschiedlichem Grad 
und teilweise in verschiedenen Arten beobachtet werden kann. 
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Insbesondere in modernen Verbrennungsmotoren werden Temperaturbelastungen 
erreicht, die hohe Anforderungen an die verwendeten Materialien stellen. Jede Art 
und jegliches AusmaB von Korrosion stellen dabei einen potentiellen Risikofaktor 
dar und kfinnen zur Verkiirzungen der Laufeeit des Motors und zur Erniedrigung 
der Zuverlassigkeit flihren. Weiterhin werden in modernen Motoren zunehmend 
eine Vielzahl von unterschiedhchen Materialien verwendet, beispielsweise 
Kupfer, Messing, Weichlot, Stahl sowie Magnesium- und Aluminiumlegierungen. 
Durch diese Vielzahl an metallischen Materialien entstehen zusatzlich potentielle 
Korrosionsprobleme, insbesondere an den Stellen, an denen verschiedene Metalle 
in Kontakt zueinander stehen. 

Ein weiteres Problem besteht darin, dass die in der Spfilstrecke verbleibenden 
Ruckstande im Fall der Verwendung von Kuhlerschutzmitteln auf Olbasis haufig 
nicht mit den spater einzufullenden regularen Kuhlmitteln mischbar sind. 
AuBerdem ergibt sich eine erschwerte umweltgerechte Entsorgung. 

Es besteht daher ein Bedarf an Kuhlmitteln, mit denen eine effektive 
Konservierung der Motorspulstrecke bei Motoren nach dem Ablassen des 
Kiihlmittels ermoglicht wird, nach erfolgter Einlamphase. Voraussetzung dafur ist 
ein sehr guter Korrosionsschutz des Dampfraums. Diese Kuhlmittel sollen 
weiterhin mit den regularen Kuhlmitteln kompatibel und umweltgerecht zu 
entsorgen sein. 

Im Stand der Technik finden sich Referenzen, die allgemein 
Dampfraumkorrosionsinhibitorenbeschreiben. 

Die DE 184 725 offenbart die Verwendung von Nitriten der AlkaU- und 
Erdalkalimetallmetalle in Kombination mit Phosphaten sekundarer Amine in 
korrosionsverhinderndem Verpackungsmaterial. 
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Von E.G. Stroud und W.HJ. Vernon wird in J.Appl.Chem. 2, 1952, Seite 166 bis 
172 die Verwendung von Natriumbenzoat in Verpackungsmaterialien als 
Korrosionsinhibitor beschrieben. 

Die DD-P 14 440 offenbart ein korrosionsschutzendes Veipackungsmittel, bei 
dem Ammoniumnitrite zusammen mit kationenaktiven Netzmitteln aufgebracht 
wurden. 

DE-AS 2 141 393 beschreibt ein korrosionsverhinderndes Verpackungsmaterial, 
das ein Papiermaterial mit einer bestimmten Faserlange aufweist, als Inhibitor 
werden ollosliche Produkte der erdolchemischen Synthese verwendet, 
vorzugsweise Salze der Benzoesaure. 

In der US 4,124,549 findet sich die Beschreibung der Verwendung von Salzen 
bestimmter Carbonsauren, darunter Benzoesaure, mit organischen Aminen als 
DampjBraumkorrosionsinhibitor. Die Salze werden in ein thermoplastisches Harz 
eingearbeitet, das nach Extrusion als Verpackungsmaterial verwendet wird. 

Alle oben genannten Referenzen offenbaren Dampfravunkorrosionsinhibitoren, die 
in/oder auf Verpackungsmaterialien angebracht werden. 

Andere Referenzen offenbaren Korrosionsinhibitoren mit Dampfraum- 
korrosionsschutzwirkung, die allgemein zur Korrosionsverhinderung in 
metallischen Innenraumen verwendet werden konnen. 

In der DD-P 298 662 ist dies z.B. eine Mischung bestehend aus 2,1 bis 250 g/1 
Ammoniumbenzoat, 0,5 bis 60 g/1 p-Hydroxybenzoesaureester, 1 bis 120 g/1 
Benzotriazol und 0,4 bis 50 g/1 Dimethylaminoethanol, in der EP-A-221 212 wird 
eine dampfiraumkprrosionshemmende, wassrige Mischung, enthaltend ein 
Alkylenglykol, gegebenenfalls ein Polyoxyalkylenglykol und als 
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Konrosionsinhibitor ein Polyoxyalkylenamin mit einem bestimmten 
Gewichtsverhaltnis von Oxyethylen zu Oxypropylen vorgeschlagen. 

Haufig werden Benzoate in Kombination riiit anderen Substanzen in 
Dampfraumkorrosion verhindemden Mischungen verwendet, auch die 
Verwendung von Benzoaten in Kuhlflussigkeiten von Verbrennungsmotoren ist 
seit langem bekannt. Diese Fliissigkeiten sind generell so formuliert, dass sie zur 
Verhinderung von Korrosion im Flussigkeitsraum verwendet werden. 

So beschreibt die WO 97/30133 korrosionsinhibierende Mischungen fur den 
Einsatz als Kuhlmittel in Verbrennungsmotoren, die als wirksamen InhaltsstofF 
quaternierte Imidazole enthalten. Als weitere Komponenten, die vorhanden sein 
konnen, werden u.a. die Natriumsalze von Benzoesaure erwahnt. Diese 
Mischungen dienen zur Verhinderung von Korrosion, die im Flussigkeitsraum der 
Kuhlkanale von Verbrennungsmotoren auftreten kann. 

Korrosionsinhibierende Mischungen, die ebenfalls zur Verhinderung von 
Korrosion im Flussigkeitsraum der Kuhlkanale von Verbrennungsmotoren 
eingesetzt werden, sind auch in der EP-A 0 816 467 offenbart. Die dort 
beschriebenen Mischungen enthalten 0,5 bis 10 Gewichtsprozent einer 
Carbonsaure mit 3 bis 16 C-Atomen in Form von deren Akalimetall-, 
Ammonium- oder substituierten Ammoniumsalzen und 0,01 bis 3 
Gewichtsprozent mindestens eines KohlenwasserstofElriazols und/oder 
Kohlenwasserstoffthiazols, insbesondere Benzotriazol und/oder Tolutriazol. Als 
Carbonsaure kann u.a. Benzoesaure verwendet werden. Die Mischungen, die als 
Gefrierschutzmittelkonzentrate vorliegen, sind silikat-, borat- und nitratfrei. 

SchheBlich beschreibt die US 4,711,735 eine komplexe Mischung zur 
Verhinderung von Korrosion und Ablagerungen in Kiihlsystemen von 
Verbrennungsmotoren. Diese Mischung enthalt 0,017 bis 0,42 % Rizinolsaure, 
0,007 bis 0,083 % Benzotriazol, 0,5 bis 1,5% Mercaptobenzothiazol, 0,17 bis 4% 
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Styrolmalemsaureanhydrid eines Molekulargewichts von 200 bis 3500, 0,42 bis 
2% Benzoesaure, 0,42 bis 4,0% eines Salzes der Benzoesaure, 0,33 bis 3,3% 
Nitrit, 0,37 bis 3,7% Nitrat und 0,42 bis 3% Carboxymethylmercapto- 
bernsteinsaure. Die Korrosion im Flussigkeitsraum soil damit verhindert werden, 
wobei auch erwahnt wird, dass ein die Dampfraumkorrosion inhibierender Effekt 
auflreten kann. 

Es existieren im Stand der Technik nur wenige Patentanmeldungen, deren 
Gegenstand speziell auf die Verhinderung von Dampfraumkorrosion gerichtet ist. 

In der WO 00/22190 werden wassrige Motoreinlaufrnittel mit Dampfraum- 
korrosionsschutz beschrieben, die eines oder mehrere Ammoniumsalze von 
Carbonsauren enthalten, die 5 bis 18 C-Atome und besonders bevorzugt 6 bis 12 
C-Atome aufweisen. 



Die EP A 1 111 092 beschreibt wassrige Motoreinlauf-Kuhlflussigkeiten, die 
Ammonium- und/oder Alkalisalze gegebenenfalls alkylsubstituierter Benzoesaure 
als Dampfraumkorrosionsinhibitoren enthalten. 

Die nicht vorveroffentlichte Deutsche Patentanmeldung der Anmelderin mit dem 
Aktenzeichen 10064737.5 vom 22.12.2000 betrifft wassrige Kuhlmittel mit die 
Dampfraumkorrosion inhibierenden Eigenschaften fur die Einlaufphase von 
Verbrennungsmotoren, enthaltend mindestens ein Ammoniumsalz einer 
gegebenenfalls substituierten Q-Gj-Mono- oder Dicarbonsaure 

Es frndet jedoch - wie auch aus der Einleitung hervorgeht - eine Vielzahl 
unterschiedlicher Metalle bei der Herstellung der verschiedensten 
Verbrennungsmotoren Einsatz. Die in den vorstehend beschriebenen 
Patentanmeldungen offenbarten Kuhlmittel mit Dampfraumkorrosionschutz bieten 
in vielen Fallen sehr guten oder zumindest ausreichenden Schutz. Dies wird 
jedoch nicht bei samtlichen der technisch verwendeten verschiedenen Metalle im 
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gewiinschten MaB erreicht Es besteht somit weiterhin ein Bedarf an KtiMmitteln, 
die einen effektiven Dampfraumkorrosionsschutz, ermSglichen. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung liegt darin, weitere wassrige Kiihlmittel 
fur Verbrennungsmotoren bereitzustellen, die eine effektive Dampfraum- 
korrosionsinhibierung ermoglichen in Motorspulstrecken, aus denen das 
Ktthlmittel entfernt wurde und die anscblieBend gelagert werden. Diese 
Kiihlmittel sollen neben einer ausreichenden Korrosionsinhibitoraktivitat 
kostengunstig, lediglich durch geringe Manipulationen an handelstiblichen 
Kuhlflussigkeiten bzw. Kuhlmittelkonzentraten fur Verbrennungsmotoren 
erhaltlich und umweltgerecht zu entsorgen sein. 

Diese Aufgabe wird gel6st durch die Verwendung von Ammoniumsalzen von 
Phthalsauremonoamiden der nachstehenden Formel (I), 




in der R 1 und R 2 gleich oder verschieden sein kfinnen und Wasserstoff oder einen 
linearen oder verzweigten, cyclischen oder acyclischen Ci-C 2 o-Alkyhest und A + 
ein Ammoniumkation bedeuten, als Dampfraumkorrosionsinhibitor in wassrigen 
Kiihlmitteln von Verbrennungsmotoren, insbesondere bei der Einlaufphase, nach 
der das Kiihlmittel aus dem Kiihlkreislauf des Motors abgelassen wird. 

Diese Aufgabe wird weiterhin gelost durch ein wassriges Kiihlmittel mit 
dampfraumkorrosionsinhibierenden Eigenschaften insbesondere fur die 
Einlaufphase von Verbrennungsmotoren, nach der das Kiihlmittel abgelassen wird 
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(Motoreinlaufflttssigkeit), enthaltend mindestens ein Ammoniumsalz von 
Phthalsauremonoamiden der Formel (I) neben den bei Kuhlflussigkeiten fur 
Verbrennungsmotoren ublichen Begleit- und Hilfsstoffen. 

Es wurde gefiinden, dass durch den Zusatz der Ammoniumsalze der vorstehend 
definierten Phthalsauremonoamide der Formel (I) zu Kuhlmittehi eine auflerst 
effektive Konservierung der Motorspiilstrecke und somit ein Verhindern von 
Dampfraumkorrosion erreicht werden kann. Dieser Effekt der Konservierung tritt 
insbesondere dann ein, wenn das Kiihlmittel aus dem Ktihlkreislauf abgelassen 
wird, etwa nach der Einlauiphase, und der Motor anschliefiend gelagert wird. 

ErfindungsgemaB werden Ammoniumsalze eines Phthalsauremonoamids der 
Formel (I) eingesetzt, in der R 1 und R 2 gleich oder verschieden sind und die 
vorstehend gegebene Bedeutung aufweisen. Beispiele fur Alkylreste R 1 und R 2 
sind Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, i-Butyl, tert.-Butyl, n-Pentyl, i- 
Pentyl, Neopentyl, n-Hexyl, Cyclohexyl, n-Heptyl, n-Octyl, 2-Ethylhexyl, 
Isononyl, Decyl, Dodecyl und Octadecyl. 

Vorzugsweise werden Ammoniumsalze von Phthalsauremonoamiden der 
allgemeinen Formel (I) eingesetzt, in der R l und R 2 gleich oder verschieden sind 
und Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Hexyl und 2-Ethylhexyl und A + ein 
Ammoniumkation bedeuten. 

Insbesondere ist der Einsatz eines Ammoniumsalzes von Phthalsauremonoamiden 
der allgemeinen Formel (I) bevorzugt, in dem R 1 und R 2 voneinander verschieden 
sind und fur Methyl und 2-Ethylhexyl stehen. 

Als Ammoniumkationen A + konnen Kationen des Typs [NHR 3 R 4 R 5 ] + verwendet 
werden, wobei R 3 , R 4 imd R 5 gleich oder voneinander verschieden sein konnen 
und Wasserstoff oder lineare oder verzweigte, cylische oder acylische Alkylreste 
mit einer Kohlenstoffeahl von 1 bis 6 sein k6nnen, wobei die Alkylreste 
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unsubstituiert sein konnen oder einen oder mehrere OH-Substituenten aufweisen 
konnen. 

Bevorzugte Ammoniumkationen A + sind NH4 4 *, Mono-, Di- und 
Trialkylainmoniiimkationen mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen pro Alkylrest und 
Mono-, Di- und Trialkanolainmoniximkationen mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen pro 
Alkylrest. 

Insbesondere sind NH4 + und Ethanolammoniumkationen bevorzugt. Das meist 
bevorzugte Kation A + ist das Triethanolammoniumlcation. 

Das meist bevorzugte Salz der Formel I ist das Triethanolammoniumsalz von 
Phlhalsaure-mono-N-methyl-N-2-elhylhexylaniin. 

ErfindungsgemaB kann nur ein bestimmtes Phthalsauremonoamid oder ein 
Gemisch von zwei oder mehr dieser genannten Amide, jeweils in Form des 
Ammoniumsalzes, eingesetzt werden. 

Die erfindungsgemafien Salze liegen in dem wassrigen Kiihlmittel, das in die 
Kuhlkanale des Motors eingefiillt wird, in Konzentrationen von < 10 Gew>%, 
vorzugsweise 0,1 bis 5 Gew.-% vor. Ein besonders bevorzugter 
Konzentrationsbereich liegt bei Werten von 0,2 bis 1,5 Gew.-%. 

Die verwendeten Kiihlmittel konnen die iiblichen, einem Fachmann bekannten 
Begleit- und Hilfsstoffe fur Kuhlfliissigkeiten fur Verbrennungsmotoren 
enthalten. Dies sind beispielsweise Monoethylenglykol, Monopropylenglykol, 
Glycerin und/oder Mischungen daraus, aliphatische imd/oder aromatische Mono- 
und Dicarbonsauren und deren Alkali-, Erdalkali oder Ammoniumsalze, 
Triazolderivate, Imidazolderivate, Thiazolderivate, Silikate, Nitrite, Nitrate, 
Phosphate, Amine, Alkalimetallhydroxide, Pyrrolidonderivate, Polyacrylate, 
Erdalkalimetallsalze von organischen oder anorganischen Sauren wie 
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beispielsweise Magnesiumacetat oder -nitrat, Molybdate, Wolframate, 
Phosphonate und Borate. 

Die erfindungsgemaBen Kuhlmittel bzw. Motoreinlauffliissigkeiten mit 
DampjfraiimkorrosionsinWbitorwkkung konnen am einfachsten aus den gangigen, 
kommerziell erhaltlichen Kiihlerschutzkonzentraten durch entsprechendes 
Zufiigen des Phthalsauremonoamid-Amm der allgemeinen Formel (I) 

und anschlieBendes Verdiinnen mit Wasser in Mengen von 1/5 bis 1/20, 
vorzugsweise 1/8 bis 1/15, insbesondere 1/10 Konzentrat/Wasser, hergestellt 
werden. Auch diese Kiihlerschutzkonzentrate, die Ammoniumsalze von 
Phthalsauremonoamiden der allgemeinen Formel (I) enthalten, werden von dieser 
Anmeldung umfasst. Diese Konzentrate enthalten die erfindungsgemaB 
eingesetzten Phthalsauremonoamid-Ammoniiimsalze in der gegenxiber den 
einsatzfertigen Ktihlmitteln entsprechend erhohten Menge, vorzugsweise 1 bis 50 
Gew.-%, insbesondere 2 bis 15 Gew.-%. 

Die Herstellung der erfindungsgemaBen Motoreinlaufflussigkeiten durch direktes 
Vermischen der Einzelkomponenten ist ebenfalls moglich. 

Die Herstellung der erfindungsgemaBen Kuhlmittel - durch Vermischen der 
Einzelkomponenten oder Verdiinnen von Konzentraten und Hinzufugen der 
Phthalsauremonoamide - erfolgt vorteilhaflerweise bei einer Temperatur von 20 
bis 50 °C. 

Die erfindirngsgemafien Kuhlmittel enthalten Wasser in einem Anteil von 80 bis 
98 Gewichtsprozent, vorzugsweise 90 bis 97 Gewichtsprozent 

Durch einfachen Zusatz der erfindungsgemaBen Salze lassen sich Kuhlmittel mit 
einer ausgepragten Dampfraumkorrosionsinhibitorwirkung erhalten. Solche 
Kuhlmittel lassen sich vorteilhaflerweise insbesondere wahrend der Einlaufphase 
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von Verbrennungsmotoren einsetzen, nach der das Kiihlmittel aus dem 
Kiihlkreislauf des Motors entfenit und die Motoren zwischengelagert werden. 

Die Erfindung wird nun in den nachfolgenden Beispielen erlautert. Dabei wurden 
die verwendeten erfindungsgemafien Ktihlflussigkeiten durch Vermischen der 
Einzelkomponenten hergestellt, wobei die in dem entsprechenden Beispiel 
angegebene Menge der jeweiligen Substanz verwendet wurde. 



BEISPIEL 



Komponenten zur Herstellung der erfindungsgemafien wassrigen Kiihlmittel 
AundB 





Kiihlmittel A 


Kiihlmittel B 


Komponenten: 


Gew.-% 


Gew.-% 


Wasser 


94,0 


95,5 


KOH, 50%-ig 


1,4 


0,9 


Monopropylenglykol 


0,4 


0,4 


Isononansaure 


1,3 


1,3 


Dodekan-1, 12-dicarbonsaure 


0,5 




Natriumbenzoat 


0,5 


0,5 


Triethanolamin 


1,2 


0,9 


Phthalsaure-mono-N-methyl-N-2- 
ethylhexylamid, Triethanolammoniumsalz 


0,7 


0,5 



Die erfindungsgemafien wassrigen Ki^mittelformulierungen A und B wurden im 
Vergleich zu einem Kuhlmittel, das der Zusammensetzung der 
Kiihlmittelformulierung A ohne das Triethanolammoniumsalz von Phthalsaure- 
mono-N-methyl-N-2-ethylhexyl-amid entspricht, im nachfolgend beschriebenen 
Kondenswasser-Klimalcammerkorrosionstest gemafi DIN 50 017 getestet: 
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Kondenswasser-KIimakammerkorrosionstest gemafi DIN 50 017: 

Als Korrosionspriifgerat wurde eine Kondenswasser-Klimakammer 
(Schwitzkammer) der Firma Liebisch GmbH / Bielefeld, Modell KB 300 / Typ- 
Nummer 43046101 verwendet. 

Versuchsdurchfuhrung: 

Die Schwitzkammer wird vor jedem neuen Versuch komplett gereinigt, das heifit, 
altes Wasser wird vollstandig entfernt, Wande und Decke werden mit einem 
sauberen Tuch abgewischt und die Kammer wird komplett getrocknet. 
AnschlieBend wird die Schwitzkammer mit 4 1 destilliertem Wasser neu befullt 

Pro Versuch werden zwei Kesselbleche aus CK 15-Stahl (100 mm x 50 mm x 3 
mm) gemaB DIN 51357 - DIN 17200 verwendet. Sie werden mit einem mit 
Aceton befeuchteten Tuch griindlich gereinigt, mit einer Schleifinaschine an 
Seiten und alien Kanten abgeschliffen und emeut mit einem mit Aceton 
befeuchteten Tuch griindlich gereinigt. 

Die Kesselblech werden in einem 400 ml Becherglas mit dem zu priifenden 
Kuhlmittel vollstandig ubergossen und mit einem Uhrglas abgedeckt; 
anschlieBend wird das Becherglas bis zum Sieden der Flussigkeit erhitzt und 
danach eine Stunde bei Raumtemperatur abkOhlen gelassen. Dann werden die 
Bleche aus 4er Priifflussigkeit genommen. Nach dem Trocknen werden sie in die 
Schwitzkammer gehangt und der Versuch gestartet. Die Prufdauer betragt 5 
Zyklen (1 Zyklus = 8 h bei 40°C + 16 h bei Raumtemperatur); danach werden die 
Priifbleche zum Trocknen entnommen und nach folgender Bewertungsskala 
visuell bewertet: 
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Bewertungsskala: 

Note Beurteilung 

1 ohne Korrosion 

2 leichte Korrosion (< 2% der Gesamtflache korrodiert) 

3 Korrosion (> 2% der Gesamtflache korrodiert) 



Bewertung der durchgefiihrten Schwitzkammerversuche: 



Geprufte Formulierung 


Note 


Kiihlmittel A 


1 


Kiihlmittel A ohne Phthalsaure-mono-N-methyl- 
N-2-ethylhexylamid, Triethanolainmoniumsalz 


2 " 


Kiihlmittel B 


1 



Die Ergebnisse zeigen, dass mit erfindvmgsgemaBen Beispielen im Vergleich zur 
Kuhlmittel A-Basisformulierung ohne das Triethanolammoniumsalz von 
Phthalsaure-mono-N-mefo^ ein deutlich verbesserter 

Korrosionsschutz erreicht werden kann. 



-1- 
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BASF Aktiengesellschaft 1 6. Januar 2002 

B01/1031 IB/HN/bmtl 

Patentanspriiche 



1. Verwendung von Ammoniumsalzen von Phthalsauremonoamiden der 
nachstehenden Formel (I), 




in der R 1 und R 2 gleich oder verschieden sein konnen und Wasserstoff oder einen 
linearen oder verzweigten, cyclischen oder acyclischen Ci-C2o-Alkylrest und A + ein 
Ammoniumkation bedeuten, als Dampfraumkorrosionsinhibitor in wassrigen 
Kuhlmitteln von Verbrennungsmotoren, insbesondere bei der Einlaufphase, nach 
der das Kxihlmittel aus dem Kiihlkreislauf des Motors abgelassen wird. 

2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Ammoniumsalz 
des Phthalsauremonoamids der Formel (I) in einer Menge von < 10 Gew.-%, 
vorzugsweise 0,1 bis 5 Gew.-%, insbesondere 0,2 bis 1,5 Gew.-%, in dem 
Kxihlmittel vorliegt. 

3. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
Ammoniumsalze von Phthalsauremonoamiden der Formel (I) eingesetzt werden, in 
der R 1 und R 2 gleich oder verschieden sind und Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, 
n-Hexyl und 2-Ethylhexyl bedeuten. 



-2- 
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Verwendung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein Ammoniumsalz 
von Monoamiden der Formel (I) verwendet wird, in dem R 1 und R 2 voneinander 
verschieden sind und fur Methyl und 2-Ethylhexyl stehen. 

Verwendung nach einem der AnsprUche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Ammoniumion A + ein Ration des Typs [NHR 3 R 4 R 5 ] + ist, in dem R 3 , R 4 und R 5 
gleich oder voneinander verschieden sein konnen und Wasserstoff oder ein linearer 
oder verzweigter, cylischer oder acylischer Alkylrest mit einer Kohlenstoffzahl von 
1 bis 6 sein konnen, wobei die Alkylreste unsubstituiert sein oder einen oder 
mehrere OH-Substituenten aufweisen konnen, vorzugsweise das Ammoniumion 
ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus NH4 + , Mono-, Di- und 
Trialkylanunoniumkationen mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen pro Alkylrest und 
Mono-, Di- und Trialkanolammoniumkationen mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen pro 
Alkylrest, mehr bevorzugt aus der Gruppe bestehend aus NH 4 + und 
Ethanolammoniumkationen, insbesondere das Ammoniumion das 
Triethanolammoniumkation ist. 

Wassriges Kuhlmittel mit die Dampfraumkorrosion inhibierenden Eigenschaften, 
enthaltend mindestens ein Ammoniumsalz von Phthalsauremonoamiden der Formel 




in der R 1 und R 2 gleich oder verschieden sein konnen und Wasserstoff oder einen 
linearen oder verzweigten, cychschen oder acyclischen Ci-C 2 o-Alkylrest bedeuten. 
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Kiihlmittel nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Ammoniumsalz des 
Phthalsauremonoamids der Formel (I) in einer Menge von < 10 Gew.-%, 
vorzugsweise 0,1 bis 5 Gew.-%, insbesondere 0,2 bis 1,5 Gew.-%, in dem 
Ktihlmittel vorliegt. 

Kiihlmittel nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass Ammoniumsalze 
von Phthalsauremonoamiden der Formel (I) eingesetzt werden, in der R und R 
gleich oder verschieden sind und Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Hexyl und 2- 
Ethylhexyl bedeuten, vorzugsweise fur Methyl und 2-Ethylhexyl stehen. 

Kiihlmittel nach einem der Anspruche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Ammoniumion A + ein Ration des Typs [NHR 3 R 4 R 5 ] + ist, in dem R 3 , R 4 und R 5 
gleich oder voneinander verschieden sein konnen und Wasserstoff oder ein linearer 
oder verzweigter, cylischer oder acylischer Alkylrest mit einer Kohlenstofizahl von 
1 bis 6 sein konnen, wobei die Alkylreste unsubstituiert sein oder einen oder 
mehrere OH-Substituenten aufweisen konnen, vorzugsweise das Ammoniumion 
ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus NH4 + , Mono-, Di- und 
Trialkylammoniximkationen mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen pro Alkylrest und 
Mono-, Di- und Trialkanolammonivimkationen mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen pro 
Alkylrest, mehr bevorzugt aus der Gruppe bestehend aus NlV und 
Ethanolammoniumkationen, insbesondere das Ammoniumion das 
Triethanolammoniumkation ist. 

Wassriges Kuhlmittel nach einem der Anspruche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass die verwendeten Begleit- und Hilfsstoffe aus der Gruppe ausgewahlt sind, die 
besteht aus Monoethylenglykol, Monopropylenglykol, Glycerin und/oder 
Mischungen daraus, ediphatischen und/oder aromatischen Mono- und 
Dicarbonsauren und deren Alkali-, Erdalkali oder Ammoniumsalzen, 
Triazolderivaten, Imidazolderivaten, Thiazolderivaten, Silikaten, Nitriten, Nitraten, 
Phosphaten, Aminen, Alkalimetallhydroxiden, Pyrrolidonderivaten, Polyacrylaten, 
Erdalkalimetallsalzen von organischen oder anorganischen Sauren, vorzugsweise 
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Magnesiumacetat oder -nitrat, Molybdaten, Wolframaten, Phosphonaten und 
Boraten. 

Kuhlerschutzanittelkonzentrat enthaltend mindestens ein Ammoniumsalz von 
Phthalsauremonoamiden der allgemeinen Formel (I), 




O 



in der R 1 und R 2 gleich oder verschieden sein konnen und Wasserstoff oder einen 
linearen oder verzweigten, cyclischen oder acyclischen Ci-C2o-Alkylrest und A+ 
ein Ammonixunkation bedeuten. 

Kuhlerschutzmittelkonzentrat nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Ammoniumsalz des Phthalsauremonoamids in einer Menge von 1 bis 5 Gew.-%, 
vorzugsweise 2 bis 15 Gew.-%, vorhanden ist. 

Kuhlerschutzmittelkonzentrat gemaB Anspruch 11 oder 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass es sich bei dem Ammoniumsalz von Phthalsauremonoamid 
der allgemeinen Formel (I) urn das Triethanolammoniumsalz von Phthalsaure- 
mono-N-methyl-N-2-ethylhexylamid handelt. 
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BASF Aktiengesellschaft 1 6. Januar 2002 

B01/1031 IB/HN/bmti 



Zusammenfassung 



Die vorliegende Erfindung betrifft wassrige Kiihlmittel mit die Dampfraumkorrosion 
inhibierenden Eigenschaften, insbesondere fur die Einlaufphase von 
Verbrennungsmotoren, nach denen das Kiihlmittel abgelassen wird 
(Motoreinlaiifflussigkeiten), enthaltend mindestens ein Ammoniumsalz von 
Phthalsauremonoamiden der nachstehenden allgemeinen Formel (I), 




in der R xind R gleich oder verschieden sein konnen und Wasserstoff oder einen linearen 
oder verzweigten, cyclischen oder acyclischen Ci-C2o-Alkylrest vmd A + ein 
Ammoniiimkation bedeuten. 



